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or polypropylene, tiolithe (R.T.M.) binder and, opt. a B cpd. Specif., the 
tiolithe possibly containing the B cpd. is added to water which may contain a 
set activator in soln. The mixture is stirred and the polymer added in 
granules. The paste obtd. is moulded and prodt. is of high strength. 
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La presente invention due sux tr?vaux da Monsieur Jean Pierre 
Brossard de la Societe La Calhane, est relative a un materiau absorbent lea 
neutrons d ! une application oartiaalla- s - a iaterossente pour 3 a fabrication 
de panneaux en vue de la protection neutrcinioue* 
5 II a ete propose pour Is protection contra Is rayonnement neutro- 

nique des materiaux contenant un compose du bore cu da cadmium noye dans une 
ma trice "faite en une substance fortement hydrogenee telle que le polyethylene 
ou Le polypropylene. De tels materiaux ant fait l'cbjefc des brevets francais 
n° 1 251 998 et n c 1 245 292 pris respectivement le 28 mars 1960 et le 14 

1D Janvier I960, 

Plus recemment, la Societe Lyonnaise de Plomberie Industrielle a 
mis au point un materiau pour I'sbsorption des neutrons camcrenant un compose 
bore, du polyethylene et du piatre servant de liant. Ce materiau a fait 
-Poo jet du brevet francais n° 1 334 032 pris le 17 juin 1968. 3i un tel mate™ 

15 riau est d'une fabrication aisee et d'un prix de revient peu el eve, il a 

1 T inconvenient d'etre particulierement friable et de posseder des propria tes 
mecaniques insuff isantes qui en limitent 1' utilisation. 

Les auteurs de la presente demande de brevet proposent 1 x utilisation 
d'un liant nouveau qui conduit h Intention d'un materiau presentant de 

20 bonnes proprietes mecaniques et une bonne resistance a 1 Abrasion. 

Un materiau absorbent les neutrons conforme a 1 'invention est 
caracterise en ce qu'il comprend une substance fortement hydrogsnee telle que 
le polyethylene et un liant commercial ise sous la designation "tiolithe". 

Dans la composition de ce materiau rentre egalement une certaine 

25 proportion d'eau et, eventuellement, un compose du bore suivant 1 'application 

envisagee. Le bore a pour r&le 1* absorption des neutrons ralentis avec emission 
de photons de relativement basse energie. 

La tiolithe qui est utilisee pour la preparation du materiau est 
une anhydrite synthetique (sulfate de calcium anhydre) fabriquespar la 

30 Societe PECHINEY-SAINT G0BAIN, Ce liant a I'avantage de presenter ,apres 

sechage,des caracteristiques mecaniques nettement superieures a celles du 
plStre de Paris, rendant son utilisation particulierement interessante dans 
1 Application visee. On a reporte dans le tableau ci-apres quelques unes des 
caracteristiques mecaniaues de la tiolithe comparees a celles du pl£tre de 

35 Paris. 
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1 

: Tiolithe 
i 


Platre de Paris 


Resistance a la flexion 

2 

Resistance a la compression kg/cm 
Retrait mm/m 


42 
228 
0,04 


20 
60 
0,1 



5 La fabrication d'un materiau absarbant les neutrons conforme a 

l f invention comprend eventuellement 1* incorporation d'un compose du bore h 
la tiolithe, 1' addition du melange a l'eau de gachage dans laquelle a ete 
eventuellement dissout un activateur de prise, le brassage du melange, ^in- 
corporation au melange de granules de polyethylene, le coulage de la p£te 
10 obtenue dans un moule appraprie. II a ete* prepare* par ce procede un materiau 
qui a/ait la composition ponderale suivante : 

Pourcentage 



- polyethylene 36 

- tiolithe [CaS0 4 ) 50 

15 - sulfate de potassium (fC,S0 activateur 

de prise] ^ 

- eau d* hydra tation 13 



100 

La densite du materiau apres s£chage etait de 1,22. 

Dans un autre exemple de realisation de 1 'invention, on a prepare 
20 un materiau contenant une faible quantite de bore qui a 6te introduit sous 
la forme d 'anhydride borique. Le materiau avait la composition ponderale 
suivante : 

Pourcentage 



- polyethylene 35 f 6 
25 - tiolithe 45,9 

-anhydride borique 3 f 3 

- eau . >|4 |6 
~ sulfate de potassium p y 5 

100,0 



Grace a ses bonnes caracteristiques mecaniques, le materiau 
conforme a 1 'invention trouve une application particulierement interessante 
dans la fabrication des panneaux destines a la protection neutronique. 

Ce materiau pr£sente une durete beaucoup plus grande que celui obte- 
nu en utilisant le platre comme liant. Des briques realisees en un materiau 



70 234-38 



3 



2092848 



conforms a 1 •invention ne se raient pas facilement a l f ongle a 1 'inverse 
de briques realisees en plStre. Elles se decoupent k la scie sans 
degradation . 
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REVENDICATI0N5 

1°) Materiau absorbant les neutrons plus particulierement applica- 
ble a la fabrication de panneaux en vue de la protection neutronique, carac- 
terise en ce qu'il camprend une substance fortement hydrogt§nee telle que le 
5 polyethylene, un liant commercialise sous la designation "tiolithe" et, 
eventuellement, un compose du bore, 

2°) Preparation d'un materiau suivant la revendication 1, caractg- 
rise en ce qu 1 il comprend l f incorporation 6ventuelle d ! un compose du bore 
h la tiolithe, 1 ! addition du melange h l ! eau de g&chage dans laquelle a ete 
10 ev/entuellement dissout un activateur de prise, le brassage du melange, 1* in- 
corporation au melange de granules de polyethylene, le coulage de la pSte 
obtenue dans un moule approprie. 



